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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(S) Saure Pigmentdispergatoren und Pigmentzubereitungen 
® Die Erfindung betrifft neue Pigmentdispergatoren der 
Forme! (I) 



Q 1 




der Phthalocyanin-, Azo-, Benzimidazolon-, Disazokon- 
densations-, Perinon-, Chinacridon-, Chinacridonchinon-, 
Anthanthron-, Indanthron-, Dioxazin-, Diketopyrrolopyr- 
rol-, Indigo-, Thioindigo-, Thiazinindigo-, Isoindolin-, 
Isoindolinon-, Pyranthron-, Isoviolanthron-, Flavanthron- 
oder Anthrapyrimidin-Pigmente ist. 
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Q 1 ein Rest eines organischen Pigments aus der Gruppe 
der Perinon-, Chinacridon-, Chinacridonchinon-, Anthan- 
thron-, Indanthron-, Dioxazin-, Diketopyrrolopyrrol-, Indi- 
go-, Thioindigo-, Thiazinindigo-, Isoindoiirv, Isoindoli- 
non-, Pyranthron-, Isoviolanthron-, Flavanthron- oder An- 
thrapyrimidin-Pigmente ist; 
s eine Zahl von 1 bis 5 darstellt; 
n eine Zahl von 0 bis 4 darstellt; 
wobei die Summe von s und n 1 bis 5 betragt; 
sowie Pigmentzubereitungen, gekennzeichnet durch ei- 
nen Gehalt an mindestens einem organischen Pigment 
und einem Pigmentdispergator der Formel (1), worin 
Q 1 ein Rest eines organischen Pigments aus der Gruppe 
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Beschreibung 

1 0001 1 Die vorlicgende Erfindung bclrirTi ncuc Pigmenidispergaioren und ncuc Pigmentzubcrcilungen mil vcrbesser- 
len colorisiischcn und rheologischen Eigenschaften sowic dcrcn Hcrstcilung und Vcrwendung zum Pigmcnticrcn von 
5 hochmolekularen Maierialien. 

1 0002] Pigmenizubereilungcn sind Kombinalionen von Pigmenien und piginenlaren Dispergiennilieln, letzicrc werden 
im folgcndcn Pigmcntdispergaioren genannf. Diesc Pigmenidispergaioren sind siruklurel! zu Pigmenten analog und wer- 
den beispielsweise aus Subsianzcn mil pignieniarem Charakier, vorzugsweisc aus den organischen Pigmenien selbsi, 
durch Substitution mil spezilisch wirksamen Gruppen hergesicllt. Die Pigmenidispergaioren werden den Pigmenien zu- 

u) gesetzi, um die Dispergierung in den Anwendungsmedien, insbesondere in Lacken, zu erleichtern und uni die rheologi- 
schcn und colorisiischcn Eigenschaften der Pigmenie zu vcrbessern. Die Viskosit.ai der hochpigmentierien Lackkonzen- 
irate (Millbasc) wird erniedrigi und die Flockung der Pigmenileilchen vermindert. Dadurch kann beispielsweise die 
Transparenz und der Glanz erhohl werden. Dies ist insbesondere bei Metallicpigmenien erwiinschL 
[0003] Es gibl cine Vielzahl von Vorschlagen zur Verbcsserung der rheologischen und coJoristischen Eigenschaften 

15 von organischen Pigmenien durch Zusatz von piginenlaren oder nichipigmentaren Ililfsinitteln, die jedoch nichi. immer 
zum erhoflien Resullal fiihren. 

[0004] Die JP 08 029 777 und die JP 01 088 505 ofienbaren in Wasser losliche FarbstofYe mil Carboxylgruppen auf 
Basis von Zn-Phihalocyaninen, die .TP 62 253 662, JP 01 190 770, EP 649 881 und EP 71 9 847 ofienbaren in Wasser los- 
liche FarbsiolTc mil Carboxylgruppen auf Basis von Cu-Pluhalocyaninen. Die GB 1 429 177, die DE29 16484, die 
20 EP 39 306 und die JP 57 059 969 ofienbaren in Wasser losliche AzofarbsiolTe mil. Carboxylgruppen. FarbsiolTc sind im 
Anwendungsmedium losliche Farbmiliel und tragen dahcr enisprechcnd loslichmachende Gruppen; im Gegensaiz zu 
Pigmenien, die im Anwendungsmedium nichl loslich sind. Tn Wasser losliche FarbsiolTc eignen sich beispielsweise nichi 
zum Pigmeniieren von Lacksystenien auf wassriger Basis, da sie ungenugendeEchtheiien wie Losemillel- oder Uberlak- 
kierechtheilen zeigen. 

25 |0005] Die GB 2 025 954 und die EP 147 364 offenbaren wasserlbsliche Subslanzen mil Carboxylgruppen auf Basis 
Anihraeliinon fur die AbwasserbehandJung, die .TP 58-52360 offenbarl von Anihrachinon abgeleitele Verbindungen mil 
Carboxyl-Gruppcn. 

|0006] In US 5 698 618 werden Pigmenidispergaioren mil frcien Sulfonsauregruppen beschrieben. Die EP 1 026 207 
offenbarl Pigmcntdispergaioren mil freien Sulfonsaure- oder Carboxylgruppen. In EP-A-224 445 werden Pigmentdis- 
30 pergaioren mil Sulfonsaure- oder Carboxylgruppen beschrieben. Die mil diesen Pigmenidispergaioren hcrgcsielllen Pig- 
ment zubereilungen crfullen jedoch nichl allc Anforderungen hinsichtlich der anwendungsiechnischen Eigenschaften, die 
an Pigmeni zubereilungen gesielll werden. 

|0007] Es bestand ein Verbesserungsbedarf und daher die Aufgabe, Pigmenidispergaioren zu finden, die fur die ver- 
schiedenen Pigmeniklassen einfach zuganglich sind, universell bei den verschiedenen Pigmcntklassen anwendbar sind, 
35 und durch dcren Einsatz man neue Pigmenizubereitungen zur Verfugung stellen kann, die im Vergleich zum Stand der 
Technik uberlegcne Eigenschafien haben. 

[0008] Es wurdc gefunden. dass die Aufgabe uberraschenderweise durch nachstehend definierle carboxylgruppenhal- 
lige Pigmenidispergaioren gclost wird. 

[0009] Gcgcnsland der Erhndung sind Pigmcntdispergaioren der allgemeinen Formel (I), 

40 



45 / \0 R 1 COO" E' 

[ Q 1 J (I) 

50 



55 

worin 

Q 1 ein Resi eincs organischen Pigments aus der Cruppe der Perinon-, Chinacridon-, Chinacridonchinon-, Anthanthron-, 
Indanlhron-. Dioxazin-, wie beispielsweise Triphendioxazine, Dikelopyrrolopyrrol-. Indigo-, Thioindigo-, Thiazinin- 
60 digo-, Tsnindolin-, Isoindolinon-, Pyranlhron-, Isoviolanthron-, Flavanthron- oder Anlhrapyrimidin-Pigiucnte ist; 
s eineZahl von 1 bis 5 darsiclli; 
n cine Zahl von 0 bis 4 darsiclli: 
wobei die Summe von s und n 1 bis 5 beiragl; 

R l einen bivalcnten verzweigicn oder unverzweiglen, gesaiiiglen oder ungesattiglen, aliphalischen KohlcnwasserstolT- 
65 rest mil 1 bis 20 C-Aiomen, oder einen CrCVCycIoalkylenresu oder einen bi valenien aromatischen Resi mil 1 , 2 oder 3, 
vorzugsweisc 1 oder 2 aromatischen Ringen, wobei die Ringe kondensierl. vorliegen oder durch eine Bindung verkniipft 
sein konnen, wie beispielsweise ein Phenyl-, Biphenyl- oder Naphthyl-Resl, oder einen helerocyclischen Resi mil 1, 2 
oder 3 Ringen, der 3 ? 2, 3 oder 4 Hcteroatome aus der ( Jruppe O, N und S enihalt, oder eine ^Combination da von bedeutei: 
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wobci die vorsichcnd genannicn Kohlcnwasscrsioff-, Cvcloalkylen-, Aromaicn- und Heicroaromaien-Restc durch 1 , 2, 3 
odcr 4 Subsiiiucnien aus dcr Gruppc OH, CN. F. CI Br. N0 2 , CP, CpCVrAlkoxy, MVQr £ {k Z^S°™' l V 
NTIUNTttNTh. NHUO-Ci-Cfi-Alkyl. C,-C 6 -Alkvl. COOR^/CONR 2 ^ 21 , NR 20 R 21 , SOjR* odcr SQrNR- 0 ^' substi- 
luicrt sein konnen. wobci R 20 und R 21 gleich odcr verschieden sind und WassersiolT, Phenyl odcr d-Cfi-Alkyl bedculcn: 
K 2 WassersiolT, TTR 1 odcr R'-COO"R + hedeiiici; 

F + und G + unabhangig voncinandcr IT + odcr das Aquivaleni M ,n+ /m cines Mciallkaiions M ,n aus dcr 1. bis 5. Haupi- 
cruppc odcr aus dcr 1 . odcr 2. odcr dcr 4. bis 8. Ncbengruppc des Pcriodensysiems dcr chemischcn Elemenic bczeichncu 
wobci n. cine dcr Zahlen 1, 2 oder 3 isl wie beispiclswcisc Li ,+ , Na ,+ , K ,+ , Mg- + , Ca 2 *, Sr + , Bit*, Mn~ + , Or , Nr . 
Co 2 *. Zn 2+ , Fe 2+ , Al 3+ , Cr 1+ odcr Fc 3+ ; ein Ammoniumion N+rWR 1 ' 

wobci die Subsiiiucnien R 9 , R 10 , R n und R 12 unabhangig voncinandcr jewcils cin Wassersioffaionu C r CVA!kyl, CV 
CVAlkenyl, Q-Cao-Cycloalkyl, Phenyl (C,-C 8 )-Alkyl-phenyl, (C,-C 4 )-Alkylcn-phenyl, bcispielsweisc Benzyl, odcr 
cine (Poly)aikvicnoxv-gruppe dcr Formel -[CHCR^-CHrR^-OJ.-H sind. in dcr k cine Zahl von 1 bis 30 isl und die bei- 
den Rcsie R*° unabhangig voneinander WassersiolT. C r CVAIkyl oder, sofern k > 1 isl. erne Komhinai.ion da von bedeu- 
icn* 

und worin aJs R 9 , R 10 . R 11 und/oder R 12 ausgewiesenes Alkyl, Alkenyl, Cyclophcnyl, Phenyl oder Aikylphenyl durch 
Amino. Hydroxy, und/oder Carboxy subsi.il.uien sein konnen; 

odcr wobci die Substituenien R 9 und R 10 zusanimen mil dem quanaren N-Aiom ein fiinf- bis siebengliednges gesaiiigies 
Ringsysicm. das ggf. noch wciierc Heieroaiomc aus dcr Gruppc O, S und N enihalu bilden konnen, beispiclsweise vom 
Pvrrolidon- Imidazolidin-, Hcxameihylcnimin-, Piperidin-. Piperazin- odcr Morpholin-Typ; 

oder wobei die Subsiiiucnien R 9 , R 10 und R 11 zusaimnen mil deni quanaren N-Aioni ein fiinf- bis siebengliednges aro- 
maiisches Ringsvsiem. das ggf. noch wciierc Heieroaiomc aus der Gruppc O. S und N enihall und an deni ggl. zusatzli- 
chc Ringc ankondensieri sind bilden konnen, bcispielsweisc vom Pyrrol-, Imidazole Pyndin-, Picohn-, Pyrazin-, Chi- 
nolin- oder Isochinolin-Typ; 

odcr worin E + und/oder G + ein Ammoniumion der Formel (la) bedeuiei.. 
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R I5 R ifi R n und R is un abhangig voneinander WassersiolT oder eine (Poly)alkyJenoxygruppe der Forme! -[CH(R )- 
CH(R m )Olk-II bcdeulcn. in der k eine Zahl von 3 bis 30 isl und die beiden Resie R*° unabhangig voneinander Wasser- 
siolT. Ci-C-r Alkyl odcr, sofern k > 1 isU eine Kombination davon bedeulen; 
q cine Zahl von 1 bis 10, vorzugsweisc 1, 2, 3, 4 oder 5 isl; 
p eine Zahl von 1 bis 5, wobei p < q + 1 isl; 

T cincn ver/weigien oder unverzweigien CVCVAlkylenresi bedeuiei.; oder worin T, wenn q > 1 1st, auch eine Kombina- 
iion von vcr/.wcigicn oder unverzweigten CVCVAlkylenicslen sein kann. 

10010] Bevorzuglc Resie Q 1 eines organischen Pigments im Sinne der vorliegenden Erfindung sind beispiclsweise CI. 
Pigmcnl Yellow 108, 109, 110, 138, 139, 173, l85;Pigmeni Orange 42, 43,48,49.61,71, 73;Pigmeni Red 88, 122, 168, 
19^ 194 202. 206. 207. 209. 254. 255. 264. 272; Pigmcnl Violet 19, 23, 37. 

[0011] Von besonderem Inieresse sind Pigmenidispergaioren der Formel (I) mil s = 1 bis 3, n = 0 bis 2 und der Summe 
aus s und n von 1 bis 3. Insbesonderc sind Pigmenidispergaioren der Formel (I) mil s = 1 bis 2.5, n = 0 bis 1 und der 
Summe aus s und n von 1 bis 2,5 von Inieresse. 

|0012] Von besonderem Inieresse sind weiierhin Pigmenidispergaioren der Formel worin R cine verzweigie oder 
unvcrzweigic GpGio-Alkylcn-Gruppc, insbesonderc Ethylcn, Propylen oder Bulylen, oder ein Phenylenresl isl 
|0013] Von besonderem Inieresse sind weiierhin Pigmenidispergaioren der Formel (I), worin R- Wassersioll oder C r 
0,-Alkvl, insbesonderc II, Melhyl oder Elhyl, bedeuiei. 

(0014] ' Von besonderen Inieresse sind weiierhin Pigmenidispergaioren der Formel (I), bei denen E und G die Bedeu- 
lung H + oder Na + haben, oder wobei im Falle des Aquivalents M^/m das Melallkation M m+ dicBedeutung Ca- , Sr , 

Ba 2 * oder Al 3+ hat. . . , „. 

|0015] Die crlindungsgcmaBen Pigmenidispergaioren lassen sich durch Chlorsullonierung von organischen Pigmenlen 
aus der Gruppc dcr Perinon-. Chinacridon-, Chinacridonchinon-, Anihanihron-, Indanihron-, Dioxazin-, wie bcispiels- 
weisc Triphcndioxazinc, Dikciopyrrolopyrrol-, Indigo-, Thioindigo-, Thiazinindigo-, Isoindolin-, Isoindohnon-, Pyran- 
Ihron-, Isovioianlhron-, Flavanlhron- oder Anlhrapyrimidin-Pigmenie, 
Ilmscizung des Sulfochlorids mil einer Aniinocarbonsaure der Fonnel (V), 



/ 

HN 

\ 



R 2 



(V) 



R 1 



COOH 



worin R 1 und R 2 die oben genannie Bedeutung haben. und gegebenenfalls Umselzung oder Verlackung der freien Saure 
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mil einem G + odcr E + zugrundeliegendcn Metalisalz odcr Amnioniumsalz hcrsicllen. 

|0016] Als Aminocarbonsiiuren der allgemcinen Formcl (V) konnen bci spiel swcisc a-, fk y-, 8-, e-Aminocarhonsau- 
ren, wie G'lycin, Mcihylglycin, Sarkosin, Aminopropionsaurcn. wic a- und P-Alanin odcr 3-Amino-3-phcnylpropions- 
uure, Valin, Leucin, IsoJeucine, Cyclolcucin. Tryptophan. Hisiidin, Serin Jsoserin, Threonin, Melhionin, Orniihin, Argi- 
5 nin, Cilrullin, Lysin, Asparagin. Asparaginsaure. Ghmnnin, Gluiaininsaure, Phcnylalanin und subsiituicric Phenyl- 
alanine. wieTyrosin odcr Dopa, Prolin, 1-Aiiiinocyclohcxancarbonsaure, Aminobutlersauren, wie 1,3-Diaminobuilcr- 
saure, Aminovaleriansauren, 5-AminoIavuIinsaurc, Aminocapronsauren, 2-Aniinoadipinsaurc, 2,6-Diaminopimelin- 
saurc, Aminocaprylsaure, subsiiiuierlc oder unsubsiiiuicrle Aminobenzoesaurcn, wic m- odcr p-Aniinobenzoesaure, p- 
Aminosalicylsaure, Aniinoisophlhalsaurc odcr Aminoierephihaisaure, eingeseizi werden. 
iu 1 001 7J Die Chlorsulibnierung wird zweckmSBigerwcise so durchgefUhrt, dass Chlorsulibnsaure im 4- bis 4()fachen 
GcwichlsuberschuB, bezogen auf das Pigment, eingeseizi und vorzugsweise zusaizlich noch eine 1- bis 20fache, bevor- 
zugi. 1- bis lOfache, molare Menge, bezogen auf das Pigment, an Thionylchlorid eingeseizi wird. Die Chlorsulibnierung 
wird vorzugsweise bei einer Temperaiur von -10 bis 20f)°C r insbesondere bei 0 bis 150°C, gegebenenfalls unier Druck, 
durchgefuhn. Das Pigmeni-Sulfochlorid wird zweckmaSigerweise in Wasscr gclalll und isolieri. Die Uniselzung des 
15 Sulfochlorids mil der Aniinocarbonsaure geschiehl bci einer Temperatur von -15 bis 100°C, insbesondere bci -5 bis 
80°C und vorzugsweise in wassrigeni Medium. Die molaren Mengen von Aniinocarbonsaure zu Sulfochlorid berragen 
zweckmaBigerweise (0,5 bis 15) zu 1, bevorzugl (0,5 bis 10) zu 1 , insbesondere (1 bis 5) zu 1. Bevorzugl wird die Anii- 
nocarbonsaure in Wasser vorgelegi und das Sulfochlorid zugegeben. Es isi vorieilhafi, die vorgclegie Aniinocarbonsaure 
mil einer Base vor Zugabe des Sullbchlorids zu neutralisieren, so daB die Aniinocarbonsaure als Aminocarboxylai vor- 
20 licgi. ZweckmaBigerwcise verwendei man daiur einen Icichlen molaren UberschuB an Base bezogen auf Aniinocarbon- 
saure. Die Aniinocarbonsaure und die Base dienen auch zum Neulralisiercn der freiwerdenden Salzsaurc, so daB auch 
cine groBere Menge Base gewahll werden kann. Desweileren kann durch die Variation der relaiiven Menge der Aniino- 
carbonsaure zu Sulfochlorid, durch die Anwesenheil und Menge der Base und durch die Wahl der Temperalur gczielt ein 
Teil der Sulfochloridgruppen mil der Aniinocarbonsaure umgesetzt und der andere Teil zur Sulfosauregruppe hydroly- 
25 sien werden. Als Base kommen beispielsweise die Alkali- und Erdalkali hydroxide in Betrachi, aber auch beispielsweise 
ihre Carbonate, Acelale, Phosphate oder tertiare Amine oder SlickslofT enthaliende Helerocyclen wie Pyridin. Im Falle 
einer anschlicBendcn Vcrlackung wird die nach dem vorsichcndcn Vcrfahrcn hcrgcsiclllc Vcrbindung mil cincm E + odcr 
G 4 zugrundeliegendcn Metalisalz, beispielsweise einem Chlorid, Sulfat, CarbonaU Nitrat, Hydroxid, Ace-Lai. oder Phos- 
phai der vorsichcnd genannlen Melallkaiionen. umceselzi, vorzugsweise im molaren Verhaltnis von (0,1 zu 10) bis (10 
30 zu 0,1), bci Tempcraiuren von 0 bis 200°C, und zweckmaBigerweise in waBrigein oder waBrig-organischem Medium. 
[0018] Im Falic einer Umsetzung mil einem der vorsiehend genannlen Ammoniumionen wird die nach dem vorsiehen- 
den Verfahrcn hergestelile Verbindung mil einem E + oderG + zugrundeliegenden Amin oder Ammoniumsalz umgesetzt, 
vorzugsweise im molaren Verhalinis von (0.1 zu 10) bis (10 zu 0,1), bei Temperaturen von 0 bis 200°C, und zweckma- 
Bigerweise iu wa'Brigeni oder waBrig-organischem Medium. 
35 [0019] Nornialerweise bestehen die erfindungsgemaB hergesieliien Pigmenidispergaioren aus einer Mischung mil ver- 
schicdenen Susbstilulionsgraden, so dass die Zahlcn s, n und s + n auch gebrochene Zahlenwerie annehnien konnen. 
Auch konnen die besaglen Zahlenwerie kJeiner als 1 sein, so dass bereits bei dererfindungsgeniaBen Herslellung des Pig- 
men idispergaiors eine Pig men tzuberei lung enlsichcn kann. 

|0020J Gegensiand der vorliegenden Erfindung isi weiierhin eine Pigmenlzubereilung, gekennzeichnel durch einen 
40 Gehali an 



a) niindestens einem organischen Basispigmcni und 

b) niindesicns einem Pigmenidispergaior der Fonnel (II), 
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Q 2 ein Rcsi. cines organischen Pigments aus der Gruppc der Phthalocyanine ohne oder mil zcniralem Mel all kali on, wie 
z. B. Cu, Al, Zn, Fe, Ni oder Co, gegebenenfalls mil 1 bis 8 Halogenaioinen, wobei Halogen CI oder Br isi; Azo-, Ben- 
zimidazolon-, Disazokondensaiions-, Perinon-. Chinacridon-, Chinacridonchinon-, Anihanihron-, lndanlhron-, Dioxa- 
65 zin-, wic beispielsweise Triphendioxazin, Dikeiopyrrolopyrrol-, Indigo-, Thioindigo-, Thiazinindigo-, Isoindolin-, Isoin- 
dolinon-, Pyranihron-, Isoviolanlhron-, Flavanlhron- oder Anlhrapyriiridin-Pigmcnic isi; und 
s, n, R 1 , R 2 , E + und G + die oben genannlen Bedeuiungen haben. 

(0021] Bevorzugie Resie Q" eincs organischen Pigments im Sinne der vorliegenden Erfindung sind beispielsweise C.I. 
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Piumcni Yellow 1 3 12, 13. 14, 16. 17.62,65,73.74,75,81, 83.93,95.97,98, H)6, 108, 109. 110, 111. 113, 114, 120, 
T>G P7 P8 P9*138 139 147,150,151.153.154,155,168,173,174.175,176,180.181,183.185,188,191,191:1, 
194 198 199 °P' Pi"nicni Orange 5, 13. 16,34,36,38.42.43.46,48,49,60,61.62, 64.67,71,72. 73, 74; Pigment 
Red*) 14 7^ 9 W 14, 17,22.23,38,48: 1-4,49: 1-2,52: 1-2,53: 1-3,57: 1,60.60: 1,63: 1,68,81.81: 1-2, 
88 IP "l" 'l37 'l44 146 147 166, 168, 170. 171. 175. 176, 177, 184, 185. 187, 188, 192, 194, 202, 206, 207. 208. 
^09 'MO °°b °°1 242 247.251,253.254,255,256,257,262.264,266, 270, 272; Pigment Violei 1,19.23,32. 
37- Picmeni Brown 23. 25; Pignienl Blue 15, 15: 1-4, 15: 6. 56, 60, 61; C.I. Pignienl Green 7 oder 36. 
j 0022T Unier Basispigmeni gciuiifi a) werden organischc Pigmenie oder Mischungcn organischer Pigmenie versiandcn, 
die auch ais ublichc Pigmentzubereiiungen vorliegen konnen. 

|0<P3] Geeigneic BasispigmenicgemaB a) fur die Hersiellung der erfmdungsgeniaRen Pigmenizubercit.ungen sind bei- 
spielsweise Perylen- Pennon-, Chinacridon-, Chinacridonchinon-, Anthrachinon-, Anihanthron-, Benziniidazolon-, Dis- 
azokondensaiions-, Azo-, IndanLhron-, Phihalocyanin-Pigmcnie ohneodcr ink zenuralcm Met.allkai.ion, wic z. B. Cu, Al, 
7.n Fc Ni oder Co gegebenen falls mil 1 his 16 Chlor- und/oder Bromaiomcn; Triaryicarbomum-, Dioxazin-, wie bei- 
spielsweise Triphendioxazin, Aniinoanlhrachinon-, DiketopyrrolopyrroK Indigo-, Thioindigo-, Thiazinindigo-, Isoindo- 
lin-. Isoindolinon-, Pyranihron-, Isoviolanthron-, Flavanthron-. Anlhrapyrimidin-Pigmenie oder PigmeniruBe; oder 
MischkrisialleoderMischungendavon. . 
100241 Besonders bevorzueie Basispisrnenie gemaK a) in) Sinne der vorliegenden Erhndung sind beispielsweise C.l. 
F Smem Yellow 1 3 12, 13 14, 16, 17/62, 65, 73. 74, 75, 81, 83. 93, 95. 97. 98. 106, 108. 109. 110. 111.113, 114, 120, 
P6 P7 P8 P9 P8 139 147, 150, 151, 153, 154, 155, 168, 173, 174. 175, 176, 180. 181, 183, 185, 188, 191, 191: 1, 
194' 198 199 -M3- Picnicni Orange 5, 13. 16, 34. 36, 38, 42, 43, 46, 48. 49, 60, 61, 62, 64, 67, 71, 72, 73, 74; Pignienl 
R«n A 14 T'n'lO P 14 17 22.23.38.48: 1-4.49: 1-2.52: 1-2,53: 1-3.57: 1.60.60: 1.63: 1.68.81,81: 1-2. 
R MP 1" P3 P7 144 146*147, 149, 166. 168, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 187, 188, 190, 192, 
194 ^ ^06 ^07 ^08 209 210,214,220,221,224,242,247,251,253,254,255,256,257,262,264,266,270,272; 
Pigment" Violei 1, 19, 23, 29, 32, 37; Pignienl. Brown 23, 25; Pigmeni Blue 15, 15: 1-4, 15: 6, 56, 60. 61: C.I. Pignienl 
Green 7, 36 und Pigmeni Black 1, 32. M t 

|0025] Die erfindungsgemaBen Pigiiientzubereilungen konnen neben dem a) Basispigmeni und dem b) Pigmenidisper- 
caior noch c) HiifsmiiicI cnihali.cn, wic beispielsweise Tcnsidc. nichtpig men tare und pigmcntarc Dispcrgicrniittcl, Full- 
sioffe Stellmitiel Harzc, Wachse, Enlschaumer, Antislaubmitiel, Extender, Farbmiuel zum Nuanoeren. Konservie- 
rungsmittel, Trocknungsverzogcrungsmii.iel. Addili ve zur Steuerung der Rheologie, Netzmiuel. Ani.ioxidant.ien. UV- Ab- 
sorber. Lichistabilisaioren, oder eine Kombinaiion da von. 
[0026] Bevorzugie Piginenizubereilungen ini Sinne der vorliegenden Erfindung bestenen mi wesenllichen aus 

a) 50 bis 99,9 Gew.-%, vorzugsweise 55 bis 99,5 Gew.-%, besonders bevorzugt 60 bis 99 Gew.-%, mindestens ei- 
nes Basispigmenls geniafi a) ? 

b) 0,1 bis 25 Gew,-%, vorzugsweise 0,5 bis 20 Gew.-%, besonders bevorzugt 1 bis 15 Gew.-%, mindestens eines, 3:> 
vorzugsweise 1 oder 2. Pigmenidispergators der Fonnei (II), 

c) Obis 25 Gew.-%. vorzugsweise 0 bis 15 Gew.-% an Hilfsmitteln. wobei die Anieileder jeweihgen Komponenien 
auf das Gesamlgewichi der Zuberciiung (100 Gew.-%) bezogen sind. 

[0027] Als Tenside kommen anionischc oder anionaklive, kationische oder kationaktive und nichtionische Substanzen 40 
oder Mischungen dieser Miuel in Beirachl, mm . 

[0028] Als anionaklive Substanzen kommen beispielsweise FetLsaureiaunde, Fettsaure-N-melhyltaunde. FeUsaurei- 
sethionate Alkylphenylsulfonale. Alkvlnaphlhalinsulfonate, Alkylphenolpolyglykolethersuliale, Feu alkohol poly glyko- 
leihersulfaie Fettsaureamidpolyglykolethersulfate, Alkvlsulfosuccinamate, Alkenylbernsteinsaurehalbester, Feitalko- 
holpolvclYkolethersullbsuccinate. Alkansulfonatc, Fettsauregluumialc, Alkylsuliosuccinate, FetLsauresarkoside; Fett- 
sauren beispielsweise Pal mi tin-Stearin- und Olsaure; Seifen, beispielsweise Alkalisalze von Fettsauren Naphthensau- 
ren und Harzsauren, beispielsweise Abictinsaure, alkali losliche Harzc, beispielsweise kolophorauramodifizierte Malein- 
alharze in Beirachl, Besonders bevorzugi. sind Harzseifen, d. h. Alkalisalze von Harzsauren. 

[00^9] ' Als kationaktive Substanzen kommen beispielsweise quaiernarc Ammoniumsalze, Felt ami noxalkylaie, oxalky- 
lierte Polvamine, Fet tarn inpolyglykolet her, Fet.iamine, von Fet.iaminen oder Fettalkoholen abgeleitete Di- und Poly- 50 
amine und deren Oxalkylale, von Fettsauren abgeleitete Imidazoline, und Salzc dieser kationenakuven Substanzen, wie 
beispielsweise Acetaic, in Beirachl. . . 

10030] Als nichiionogene Substanzen werden in diesem Zusammenhang neben den ungeladenen, mchl kationen- oder 
anionenaktiven Substanzen auch innere Salze verstanden, beispielsweise Aminoxide, Fet.talkoholpolyglykolet.her, Fet.t- 
saurepolvglvkolesier Bctaine, wie FelLsaureamid-N-propyl-beiaine, Phosphorsaureester von ahphaiischen und aroniati- 5^ 
schen Alkoholen, Fettalkoholen oder Felialkoholpolyglykoleihern, Fetisaureamidethoxylale, Fetialkohol-alkylenoxid- 
Addukte und Alkylphenolpolyglykolether. . 
[0031] Mil nichtpigmeniaren Dispcrgiennilieln sind Substanzen geineint, die struklurell mchl durch cheimschc Modi- 
fikation von organischen Pigmenten abgeieiict sind und denen weseniliche pignientare EigenschaMen tehlen. Sic werden 
als Disnernieniiitie! eniweder bereils bei der Hersiellung von Pigmenten, oft aber auch bei der Rinarheitung der Pigmenie 60 
in die zu tarbenden Anwendungsntedicn, beispielsweise bei der Hersiellung von Lacken oder Drucklarbcn durch Dtsper- 
tiieruno der Pigmenie in den enusprechenden Bindcmillcln, zugegeben. Es konnen polymere Substanzen, beispielsweise 
Polvolefine Polvester, Polyether, Polyamide, Polyimine, Polyacrylaic, Polyisocyanaie, Biock-Copolymere daraus, (.0- 
nolvnierc aus den enisprcchenden Monomeren oder Polymere einer Klasse, die mil wemgen Monomeren einer anderen 
Klasse niodifizien sind. Diese polvmeren Substanzen tragen polarc Ankergruppen wie beispielsweise Hydroxy-. Amino- 65 

Imino- und Ammoniumgruppen, Carbonsaurc- und Carboxylaigruppcn, Sulfonsaure- und Sullonaigruppen oder Phos- 
phonsaure- und Phosphonatgruppen, und konnen auch mil aromali schen, nichl pigmenlaren Substanzen modifizierl sein. 
[0032] Nichipigmentare Dispergiennitiel konnen des weiieren auch cheinisch mil funktionellen Gruppen modifizierle 
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aromalisehe, nichl von organischen Pigiiicnlcn abgeJciicic Substanzen sein. Nichipignientarc Dispcrgienniuei sind dem 
Fachniann bckannl., ini Handel zum Teil erhalllich (z. B. Solspcrsc®, Avecia; Dispcrhyk®. Byk. Efka®, Efka) und/odcrin 
dcr Lilcraiur beschrieben. Es sollcn im Folgcnden stclivcrirclcnd cinigc Typcn genanni werden, zum Einsatz konnen jc- 
doch prinzipicll bcliebigc andcrc, beschriebene Substanzen kommcn. bei spiels wcisc Kondcnsationsprodukic aus Isocya- 

5 naicn und Alkoholen, Di- oder Polyolcn, Aininoalkoholen odcr Di- odcr Polyamincn, Poly mere aus Hydroxycarbonsau- 
ren. Copolymers aus Olefincnnionomercn odcr Vinylmonomercn und elhylcnisch ungesattigi.cn Carbonsaurecslcrn, 
urci.hanhali.igc Polyniere von ethyienisch ungesatligicn Monomeren, u re I nan modifiziene Polyester, Kondcnsaiionspro- 
duklc auf Basis von Cyanurhaiogenidcn, Niiroxylvcrbindungcn enihaltendc Poiynterc, Polyestcramide, modifizicric Po- 
ly amide, modifizicric Acrylpolyniere, KammdispergicnnilieJ aus Polyesicrn und Acrylpolymeren, Phosphorsaureester, 

it) von Triazin abgeleiieic Polyniere, modifiziene Polyeiher, oder von aromatischen, nichipigmentaren Substanzen abgclei- 
leic Dispergienniliel. Dabei werden diesc Grundstrukturen viclfach weiier modifizieri, beispielsweise durch chemische 
Umsetzung mil weiieren, funkiionelle Gruppcn tragenden Substanzen oder durch SalzbiJdung. 

1 0033] Mil pigmenlarcn Dispergiermilieln sind Pigmentdispergaloren gemeinl, die .sich von einem organischen Pig- 
ment als Grundkorper ablciien und durch chemische Modifizicrung dieses Grundkorpers hergestelll werden. Auch die 

15 pigmenlarcn Dispergienniliel sind dem Fachniann bekannt, im Handel zum Teil erhalllich unci/oder in der Lileratur be- 
schricben. Beispielsweise sind es saccharinhaltige Pigmentdispergaloren, piperidylhaltige Pigmentdispergaloren, von 
Naphlhalcn oder Perylen abgeleilete Pigmentdispergaloren, Pigmentdispergaloren mil funktionellen Gruppen, die iiber 
cine Mcihylengruppc mil dem Pigmentgrundkoqxrr verknupfi sind, mil Polymeren chemisch modifiziene Pigmeni- 
grundkorpcr, Sulfosaurcgruppen haltigc Pigmenldispcrgatoren, bekannle Sulfonamidgruppcn haltigc Pigmentdisperga- 

20 toren, Elhergruppen haltige Pigmentdispergaloren, oder Carbonsaure-, Carbonsaureester- oder Carbonamidgruppen hal- 
t i ge Pig me n I di spcrg a toren . 

|()034| Die erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungcn konnen als vorzugsweise wassrige Presskuchen zum Einsatz 
kommcn, in der Regel handclt es sich jedoch um feste Sysieme von rieselfahiger, pulverformiger BescharTenheit oder uni 
Granulaie. 

25 |0035] Der crfindungsgemaB erzielbarc Dispergiereffekl beruht vemiutlich auf einer Modifizierung der Oberfiachen- 
slrukiur der Basispigmente mil dem Pigmenldispergalor gemaB b). So sind in einer Reihe von Fallen die Wirksanikei l des 
Pigmenidispergators gemaB b) und die Qualitat. dcr damit crzeugten Pigmentzubereitungcn abhangig voni Zcitpunkt dcr 
Zugabc des Pigmenidispergators gemaB b) im Herstellungsprozess des Basispigments. Werden mehr als ein Pigmentdis- 
pergalor gemaB b) eingcscizt, so konnen sie glcichzeiiig oder zu verschiedenen Zeilpunkten zugegeben werden oder kon- 

30 nen vor der Zugabe gemischl werden. 

[0036] Die Wirksamkeil des Pigmenidispergators gemaB b) kann auch von seiner TeilchengroBe und Teilchenform so- 
wie vom Unii'ang der belegbaren Pigmenloberflache abhangen. Es kann vorteilhafl sein, den Pigmentdispergator gemaB 
b) erst im in Aussichi genommenen Anwendungsmedium dem Basispigmeni zuzufiigen. Die jeweihgeoptiniale Konzen- 
iration des Pigmentdispergaiors gemaB b) muB durch orientierende Vbrversuche ermiuelt werden, da die Verbesserung 

35 der Eigenschafien der Basispigmente gemaB a) nicht i miner linear mil der Pigmenidispergalormenge einhergeht. 

[00371 Die erlindungsgcmaBen Pigmenizubereitungen konnen Mischungen von einem oder mehreren, vorzugsweise 1 , 
2 oder 3. Basispigmeni en gemaB a) mil einem oder mehreren. vorzugsweise 1 oder 2. der Pigmentdispergaloren gemaB b) 
sein. 

(0038J Gegenstand der Erfindung isi auch ein Verfahren zur Hersiellung einer erfindungsgemaBen PignienLzubcrei- 
40 lung, dadureh gekcnnzeichnei, daB man den oder die Pigmentdispergator(en) gemaB b) und das oder die Basispigment(c) 
gemaB a) miieinander mischi oder wahrend ihres Hersiellungsprozesses aufeinander einwirken laBl. Der Herstellungs- 
prozeB eines organischen PigmcnLs umfaBi dessen Synlhese, Feinverteilung und/oder Dispergierung, beispielsweise 
durch Man lung, Knetung oder Umfallen, gegebenen falls Finish, sowie die Isolierung als PreBkuchen odcr als trockenes 
Granulai oder Pulver. Beispielsweise kann der Pigmentdispergalor gemaB b) vor, wahrend oder nach einem der iibhehen 
45 Verfahrensschriile wie beispielsweise der Synlhese, Feinverleilungsprozess, Finish. Isolation, Trocknung oder Pulveri- 
sierung zugegeben werden. So kann beispielsweise eine Zugabe bereils bei der Synlhese zu feinen Teilchen flihren. 
Sclbstvcrsiandlich kann der Pigmentdispergalor gemaB b) auch in Teilportionen zu un terse hi edlichen Zeiten zugegeben 
werden. 

|0039] Die Zugabe des Pigmentdispergaiors gemaB b) im Rahmen eines Feinverieilungsprozesses erfblgt beispicls- 
50 weise vor oder wahrend einer Salzknetung, vor oder wahrend einer Trockenmahlung eines Rohpigments oder vor oder 
wahrend einer NaBmahlung eines Rohpigments. 

(0040) Gleichfalls hewahn hat sich die Zugabe des Pigmentdispergaiors gemaB b) vor oder nach einem Finish des Ba- 
sispigments in waBrigeni oder waBrig-organischem Medium bei beliebigen pH-Werten oder in organischem Medium. 
(0041] Es isi auch moglich, die Verlackung des Pigmenidispergators gemaB b) durch Umsetzung seiner freien Saurc 

55 mil einem Meiallsalz oder seine Umsetzung mil einer Ammoniumverbindung mil der Herstellung der erfindungsgema- 
Ben Pigmentzubereiiung zu kombinieren. Beipielsweise kann der Pigmenldispergalor gemaB b) erst in Form seiner freien 
Saure zu einer Suspension des Basispigments gemaB a) zugegeben werden und dan die Zugabe eines Metallsaizes oder 
einer Ammoniumverbindung in Gegenwart des Basispigments gemaB a) erfolgen. Eine andere mogliche Variante ist die 
separate Verlackung odcr Umsetzung des Pigmenidispergators gemaB b) mit einem Meiallsalz oder einer Ammonium- 

60 vcrbindung /.u einer Suspension und Zugabe dieser Suspension zur Suspension eines Basispigments gemaB b). 

10042) Der Pigmenidispcrgator gemaB b) kann auch dem vorzugsweise wasserfeuchten PigmentpreBkuchen vor der 
Trocknung zugesci.zt und eingearbcitet werden, wobei der Pigmenldispergalor gemaB b) selbsl ebenfalls als PreBkuchen 
vorliegen kann. Es isi weiierhin moglich, Trocken mischungen vom Pulver oder Granular des Pigmenidispergators gemaB 
b) mil dem Pulver odcr Granulai. des Basispig menus gemaB a) vorzunchmen, oder die Mischung bei einer Mahlung oder 

65 Pulverisierung der Komponenie a) und b) zu erzielen. 

|0043] Die erfindungsgemaBen Pigmentzubereiiungen zeichnen sich besonders in Lacken durch hervorragendc colori- 
stische und rheologische Eigenschafien aus, insbesondere durch eine hervorragendc Rheologie, hohe Flockungssiabili- 
lal., hohe Transparenz. icichtc Dispergierbarkeii. gules Glanzverhalten, hohe Farbsiarke. einwandfreie I Jberlackier- und 
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Losemii.ielcdilhciien sowic schr guic Wctiercchihcii.. Sic konnen in loseniiRielhaliigen odcr wassrigen Sylcmcn cinge- 
scizt wcrdcn. 

|0044| Die crlinftungseemaG hergcsicllicn Pigmcnizubcrciiungcn lasscn sich '/.urn Pigmcniicrcn von hochmolckularen 
or«anischen Maicrialien naiurlicher odcr syniheiischcr Hcrkunft einscizen, beispielsweise von Kunsisioffcn, Harzcn, 
Lacken Ansirichfarben odcr clckirophoiographischcn Tonem und Entwicklern. sowic von Tinicn und Dmcklarhcn. 
|004S] Hochmolckulare organischc Maicri alien, die mil den gcnannicn Pigincnizubereiiungen pigmcniieri wcrdcn 
konnen sind beispielsweise Cclluloseclher und -ester, wic Elhviccllulosc, Nitrocellulose, Celluloseaceiai oderCeilulo- 
scbuivrai naiurliche Harze odcr Kunslharzc. wic Polymerisaiionsharze oder Kondensaiionsharze. beispielsweise Ann- 
noplastc insbesondcre HarnstolV- und Melaminformaldehydharze, Alkydharze. Acrylharze, Fhcnoplasie, Polycarbo- 
nate Polyolefine wic Polysiyrol, Polvvinvlchlorid, Polycihylen, Polypropylen, Polyacrylniiril, Polyacrylsaureester, Po- 
Ivamidc Polvurcihane oder Polyester, Gummi, Casein. Silikon und Siiikonharze, einzeln oder in Mischungcn. Dabei 
spiel! eskcinc Rolle, ob die erwahnien hochmolekularen organischen Verbindungen als plasiische Massen, Schmelzen 
nder in Form von Spinnlftsungen, Lacken, AnsLrichsioflen oder Drucklarhen vorliegen. Je nach Verwendungszwcck er- 
wcisi cs sich als vorteilhafi, die erfindungsgemaB erhallcnen Pignienuubereiiungen als Blend oder in ]<orm von Prapara- 
lioncn oder Dispersionen zu benuizen. Bezogen auf das zu pigmemierende, hochmolekulare orgamschc Material seizt 
,nan die crnndungsgemaBen Pigmenizubereitungen in einer Menge von 0,05 bis 30Gcw.-%, vorzugsweise 0,1 bis 

1 5 Ucw ein. . , , . . _ . . . . 

|()046| Die erfindungsgemaBen Piginenidispergaioren und Pigmenizubercii.ungen sind auch geeignei ais Farbnmiel in 
clckirophoiocraphischen Tonem und Eniwicklern, wic beispielsweise Ein- oder Zwcikomponenlcnpulverlonern (auch 
Inn- odcr Zweikomponenten-Eniwickler genannl), Magnelloner, Flussigioner, Polymensauonsloner sowic Spezialioner 
(Lit: B. Schcin. "Elecirophoiography and Developmcnl Physics": Springer Series in Elecirophysics 14, Springer Ver- 

laii. 2nd edition, 1992). . • o. i 

100471 Typischc Tonerbindeniiucl sind Polymerisations-, Polyadditions- und Poly kondensaiionsharze, wie Styrol-, 
Sivrolacrvlat- Siyrolbutadien-, AcrvlaK Polyesier-, Phenol -Epoxidharze, Polysulfone, Polyurethane, einzeln oder in 
Konibinalion, sowic Polyeihylen und Polypropylen, die noch weitere Inhallssioffe, wie Ladungssieueniuttel. Wachse 
odcr FlicBhilfsmiliel, enlhallen konnen oder im Naehhincin mil diesen Zusaizen modifiziert werden. 
10048) Dcswcilcrcn sind die crfindungsgeniaBen Pigmcnidispergaioren und Pigmcnizubcrciiungcn gccignct als Farb- 
nnuel in Pulvcr und Pulverlacken, insbesondere in triboeleklrisch oder elekl.rokinel.isch verspruhbaren Pulverlacken, die 
y.ur Obcrnachcnbeschichiung von Gcgensianden aus beispielsweise Meiall. Holz. KunstsiolL Glas. Keramik, Beton, 
Tcxiilniaicrial, Papier oder Kauischuk zur Anwendung kommen (J. F. Hughes, "Electrostatics Powder Coating" Rese- 
arch Si udies, John Wiley & Sons J 984). 

|0049| Als Pulverlackharze werden typischerweise Epoxidharze, carboxyl- und hydroxylgruppenhaluge Polyester- 
harze Polyurethan- und Acrylharze zusammen mil ublichen Hartern eingesetzl. Auch Kombinationen von Harzen finden 
Vcrwcndung So werden beispielsweise haufig Epoxidharze in Konibinalion mil carboxyl- und hydroxylgruppenhaltigen 
Poivesicrharzen eingeselzt. Typischc Harierkomponenten (in Abhangigkeil vom Harzsysiem) sind beispielsweise Saure- 
anhvdridc. Imidazole sowie Dicyandiamid und deren Abkommlinge, verkappie Isocyanale, Bisacylurethane, Phenol- 
und Melaminharzc.Triglycidylisocvanuraie.Oxazoline und Dicarbonsauren. 

I00S0I AuBeidcm sind die crfindungsgeniaBen Pigmenidispergatoren undPigmentzubereilungen als Farbimtlel in Ink- 
Jel Tinicn auf waBriger und nichlwaBrigcr Basis sowic in solchen Tmten, die nach dem hol-melt- Veriahren arbeilen, ge- 

I'S i Wciterhin sind die erfindungsgemaBen Pigmenidispergatoren und Pigmenizubereitungen auch als FarbmiueJ 
furFarblillcr sowohl fur die additive wic subiraklive Farberzeugung geeignei. 

|0052| lis ist auch moglich, daB ersi im Anwendungsmediuni der Pignienldispergaior b) dem Basispigmenl a), oder 
umgckchrl, zugegeben wird. 

|0053| Gc«ensiand der Erfinduns isl dahcr auch eine Pigmentpraparation, bestehend im wesenlhchen aus einem oder 
nichrcrcn orcanischen Basispigmcnlcn a), einem oder mehrcren Pigmenidispergatoren gemaB b), dem besaglen hochmo- 
lckularen organischen Maierial, insbesondere Lack, gegebenen falls oberflachenaktiven Mil.tel undVoder wciteren ubli- 
chen /.usaizsioffen. Die Gcsanuniengc an Basispigmenl plus Pigment dispergal or gemaB bl isl beispielsweise 0,05 bis 
3()Gcw-% vorzugsweise 0J bis l5Gcw.-%, bezogen auf das Gesamtgewichl der Pigmentpraparai.ion. 
|00541 Zur Beuneilung der Eigcnschaficn der Pigmenizubereitungen auf dem Lacksekior wurden aus der Vielzahl der 
bckannien Lackc ein Polvesierlack (PE) auf Basis von Celluloseacelobutyrai. und eines Melaniinharzes, cm High-Sohd- 
Acrylhar/einhrennlack auf Basis ciner nichiwaBrigen Dispersion (HS) sowie ein waBnger Lack aul Polyureihanbasis 

|0055| a Die Besiimmung der Farbstarke und des Farbions erfolgie nach DIN 55 986. Die Rheologie des Mahlguis nach 

derDispcrgicrung (Millbasc-Rlieoiogie) wurde visuell anhand der folgenden funfst.ufigen Skala beweriei 

5 diinnllussig 

4 fitissig 

3 dickflussig 

2 Icichl gesiocki 

IMSeSr^Nach dem Vcrdunncn des Mahlguis auf die Pigmeniendkonzcnlraiion wurde die Viskositai mil dem Viskospaiel 
nach Rossmann Tvp 301 der Firma Hrichsen bcuricili.. Die Besiimmung der Uberlackierechlheil erlolgte nach 
DIN 53 221 . In den nachfolgenden Bcispielen bcdeuien Tcilc jewcils Gcwichisieile und Prozentc jeweils Gewichispro- 
zentc. "min" sind Minulcn. 

Beispiel la 

|0057| In einem Vicrhalskolben werden 250 Teile Chlorsullbnsaure vorgelegt.und 25 Teile l,4-Dikeio-3,6-di-(4-biphe- 
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nyl)-pyrrolo|3,4-cJpyrrol so eingeiragen und gelosl, daB die Tcmpcralur 25 U C nichi uberschrciiel. Dann werden inner- 
halb 15 min 19.6 Teile Thionylchlorid y.ugeiropfl und 15 min gcrUhn. Die Losung wird inncrhalb 15 min auf 1600 Tcile 
Biswasscr. hergeslelll aus 1400 Teilcn Eis und 200 Tcilen Wasser, gelropfl. Das ausgefallenc Sulfochlorid wird ffliricrt 
und mil 750 'lei Jen kaliem Wasser gewaschen. Jn einem Vicrhaiskolbcn werden 70 Tcile Eis. 70 Teile Wasser, 26,3 Tcile 

5 (3-Alanin und 38.6 Tcile 33%ige wassrigc Nalronlaugc vorgelcgl und bei 0 bis 5°C der Sulfochloridpresskuchen cinge- 
tragen. Dann wird 1 h bci 0 bis 5°C geriihri, in 30 rain auf 25°C erwannt, 30 min bei 25°C geriihri, in 30 min auf 50°C er- 
warmi und 30 min bei 50 f, C gcruhn. Dann werden 300 Teile Wasser zugegeben und in 30 min auf 70°C erwarmi und 
30 min bei 70°C geriihri. Mil 150.9 Tcilen 10%iger wassriger Salzsaurc wird pH 2,0 cingcsLelli. Das Produkl wird fil- 
irierl, mil Wasser gewaschen und bei 80°C gclrocknel. Man erhall 40,5 Tciic Pigmenidispergaior. 

lo |0058] Das 'lI-NMR- Spcki.ru ni in D 2 S0 4 zeigi die crwanei.cn Signale zwischen 7,5 unci 8,2 ppm vom aromaiischen 
Ringsyslem und zwei siarke Signale bei 2,8 und 3,4 ppm der beiden Melhylengruppen. Aus den IniensiLal.cn errechnet 
sich ein Amidierungsgrad von s = 1,7. Beini Verkochen des Sullbchlorids in Wasser entstehl durch Hydrolvsedie freie 
Sulfosaure (siehe Heispiel lb), bei der man durch massenspektromeirische Uniersuchung 2 Sulfonsauregruppen finder, 
d. h.s + n = 2und da mil errechnet. sich n = 0,3. 



20 



25 



30 



35 




Beispiel lb 

40 BesLimmung des Subslilutionsgrades n 

10059] Man verfahrt wie in Beispiel la) angegebem mil de-m Unlerschied, daB der gewaschene Sulfochloridpressku- 
chen in 800 Teile Wasser eingeiragen wird und 7 Stunden bei Siedehiize geriihrt wird. Die Suspension wird bei 60°C im 
Vakuum eingedampfl. 

45 [0060] Die massenspektromeirische Uniersuchung zeigu daB die Verbindung eine Disulfosaure (Subslituiionsgrad von 
n = 2 und s = 0) ist. 

Beispiel lc (Vergleichsbeispiel) 

50 |0061] Man verfahrt wie in Beispiel la) angegeben, mil dem Unlerschied. daB an Slelle der 26,3 Teile p-Alanin 
(0,29 mol) 36,5 Teile Taurin (0 ? 29 mol) eingeselzi werden. Man erhall 44,5 Teile Pigmenidispergaior. 
[0062] Das 'H-NMR-Speklrum in D 2 S0 4 zeigi die erwaneien Signale zwischen 7,5 und 8,2 ppm vom aromaiischen 
Ringsyslem und zwei siarke Signale bei 3,4 und 3,6 ppm der beiden Melhylengruppen. Aus den Inlensitaien errechnel 
sich ein Amidierungsgrad von s = 1 ,7, so daB der Pigmentdispergalor dem des Beispiels 1 a entspricht mil dem einzigen 

55 Unlerschied, daB an Slelle der Carbonsaure-Gruppe eine Sulfonsaure-Gruppe an die Melhylengruppc gebunden ist. 

Beispiel Id 

[0063] 260,8 Teile teri.-Amylalkohol werden vorgelcgl und 17,1 Teile Nalrium zugegeben. Dann wird zum Siedcn cr- 
0,0 hiizi und so lange geruhru bis alles Nalrium umgeselzt isi. Nach Abkuhlen auf 98°C werden 53,7 Teile 4-Cyanobiphenyl 
eingeiragen und innerhalb von 2 Siunden 39,3 Teile Bernsleinsaurediisopropylester zugeiropft. AnschlieBend wird 4 
Stunden bei Siedehiize geriihri und die Rcakiionssuspension auf 80°C abgekuhli. In einer Vbrlage werden 5,7 Teile Pig- 
menidispergaior der Forme] (XX). hergeslelll gemaB Beispiel la, in 400 Teilcn Wasser suspendierl, mil wassriger Na- 
tronlaugc wird pH 10,3 eingesicllt und der Pigmentdispergalor gelosl. Dann werden 18,5 Teile Aluminiumsullal.-18Hy- 
6b drat zugegeben und mil Wasser von 0°C auf 800 Teile aufgefiiUi. Auf diese Vorlage wird die 80°C warme Reaktionssus- 
pension gefallt, es wird mil 60 Teilen lerl.-AmylaJkohoI nachgespult.. Die Suspenron wird zum Sieden erhilzt und 0,5 
Siunden bei Siedctemperatur geriihri. Dann wird der Amylalkohol miliels Wasserdampfdestillation entferni. Nach Ab- 
kuhlen auf Raumiemperatur werden 400 Teile Methanol zugegeben. Die Suspension wird abgesaugl, mil. Methanol und 
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dann mil Wasser oewaschen und bei 80 W C geirocknei. Man erhalt 50 Tcilc Pigmeni/.ubereiiung. 

| 0064] Die Pigmem/jjbereiiung Helen im PUR-Lack transparent und farbsiarke Lackierungen, die Metalliclackierung 
isi farbslark und farbiief. 

Vcrgleichshcispicl le (zti EP 224 445) 

100651 Man vcrfahrl wic im Bcipiel Id.) mil dem Unicrschicd, daB an Siclie des Pigmenidispergaiors dcr Formel (XX) 
ceniafi Beispiel la) die Disulfosaure gemaB Beispiel lb) cingescizi wird. 

|0066J Die Pigmenizubcrcilung aul Basis der Disulfosaure Helen im Vergleich zu dcr Pigmenizubereii.ung, hergesielli 
gemaB BcispicMd), im PUK-Lack dcuUich deckendcre und heJIcrc Lackierungen und isi somil unierlegcn. 

Vergleichsbeispiel If (zu US 5 698 618) 

|0067] Man vcrfahrl wic im Bcipiel Id) mil dem Unierschied. daB an Sielle des Pigmenidispergaiors der Formel (XX) 
gemaB Beispiel la) dcr Pigmenidispergaior gemaB Beispiel 1c) cingescizi wird. 

|0068] Die Pigmenlzubereilung auf Basis des Sulfonaniids voni Taurin bewirkl im Vergleich zu der Pigmemzuberei- 
tung gemaB Befspiel Id) (Sulfonamid vom p-Alanin) im HS-Lack eine doppeli so hohe Viskosital (13,1 s gegenuber 
6,9 s), im PUR-Lack und im PE-Lack isi die Lackierung farbschwacher. Somit isi diesc Pigmenizubereiiung unierlegen 
und nichi so univcrsell einsclzbar wic die erfindungsecniaBc Pig men izuberci lung. 

Beispiel 2a 




25 

(XXI) 

I 

30 



[0069] In eine-m Vierhalskolben werden 360 Teile Chlorsulfonsaure vorgelegl und 30 Teile handeisubliches Chinacri- 
donpigmeni P.V.19 in 10 Minuien eingetragen und gelosl. Dann wird auf 100°C erwkrmi und 4 Slunden bei 100°C ge- 
ruhrl. Nach Abkuhlen auf 75°C werden innerhalb 25 min 29,8 Teile Thionylchlorid zugeiropfi und anschlieBend wird fur 35 
2 Slunden bei 85°C geruhrl.. Die Losung wird auf Rauiniemperaiur abgekuhll und auf 1840 Teile Eiswasser, hergesielli 
aus 1640 Teilen Eis und 200 Teilen Wasser, geiropfl. Das ausgefaUene Sulfochlorid wird fillriert. In eineni Vierhalskol- 
ben werden 500 Teile Eis, 500 Teile Wasser, 90,9 Teile p-Alanin 98%ig und 133,3 Teile 33%ige wassrige Naironlauge 
vorgelegl und bei 0 bis 5°C der Sulfochloridpresskuchen eingelragen. Dann wird 1 h bei 0 bis 5°C geruhrl., in 30 nun aul 
25°C erwarmt, uber Nachi bei 25°C geruhrl, in 30 niin auf 50°C erwarmt und 30 min bei 50°C geruhrt, in 30 min auf 40 
70°C erwarmt und 30 min bei 70°C geruhrl. Mil 563,6 Teilen 10%iger wassriger Salzsaure wird pH 1,8 eingesielll. Das 
Produki wird fillriert., in 1500 Teilen Wasser angeschlenniu und filuierl, in 305 Teilen 10%iger wassriger Salzsaure an- 
geschlemmi und wiederum filiricn und bei SOT im Vakuum geirocknei. Man erhah 49,8 Teile Pigmenidispergaior. 
[ 0070] Das 'H-NMR-Spekirum in D,S0 4 zeigt die erwarieten Signale bei 9,2; 9,1 ; 8,2 und 8,0 ppm vom aromatischen 
Ringsysiem und zwei slarke Signale bei 3.3 und 2,8 ppm der beiden Melhylengruppen. Aus den Iniensiiaien errechnet 45 
sich ein Subslilutionsgrad von s = 1,8. 

Beispiel 2b 

10071] 1 3 Teile Pigmenidispergaior der Fonnel (XXI) gemaB Beispiel 2a) werden in 100 Teilen Wasser suspendien, 50 
mil wassriger Naironlauge 33%ig wird pH 10,8 eingesielll. Dann werden 10 Teile Aluniiniumsulfai-lSHydrat zugege- 
ben Diese Suspension wird zu einer Suspension aus 1 16,7 Teilen wassrig feuchlcr Presskuchen 21 ,4%ig eines handels- 
ublichen Chinacridon pigments PR. 122, suspendien in 383,3 Teilen Wasser, zugegeben. Es wird zum Sieden erhiizi und 
eine Slunde bei RuckfluB geruhrt. Nach Abkuhlen auf Raumlemperaiur wird fillriert, mil Wasser gewaschen und bei 
80°C geirocknei. Man erhall 25,7 Teile Pigmenizubereiiung. 55 
I0072J Die Pignienizubcrcilung lieferlim PUR-Lack transparent farbsiarke und reine Lackierungen, die Metallic- 
lackierung isi farbsiark und brillani, die Uberlackiercchllieit. isi einwandfrei, die Rheologic wird mil 5 bcweriei. 
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Bei spiel 3a 




|O073) In einem Vierhalskolben werden 350 Teile Chlorsulfonsaure vorgelegl und 85 Teile Thionylchlorid zugegeben. 
Dann werden 50 Teile handelsiibliches Dioxazinpigmeni P.V.23 in 10 Minuien eingeiragen und gelosi. Es wird 19 S tun- 
den bei Rauiiiiemperaiurgeruhrl. DieLosung wird auf auf 2120 Teile Eiswasser, hergeslelll aus 1920 Teilen Eis und 200 
Teilcn Wasscr, gctropfi. Das ausgcfalicnc Sulfochlorid wird filirieri und mil 750 Teilen kallem Wasscr gewaschen. In ci- 
neni Vierhalskolben werden 250 Teile His, 250 Teile Wasser, 40,9 Teile 0-AIanin 98%ig und 60.0 Teile 33%ige wassrige 
Nuironlaugc vorgelegl und bei 0 bis 5°C der Sullbchloridpresskuchcn eingeiragen. Dann wird 1 h bei 0 bis 5°C geruhn, 
in 30 niin auf 25°C erwarml, ubcr Nachi bei 25°C geruhn, in 30 min auf 5,0°C erwanni und 30 min bei 50°C geruhn, in 
30 niin auf 70°C erwarml und 30 inin bei 70°C geruhri. Mil 232,6 Teilen 1 0%iger wassriger Salzsaure wird pH 1,9 ein- 
gesielll. Das Produkt wird filirieri., zweimal in 1500 Teilen Wasser angeschlemml und filtriert, in 462 Teilen 10%iger 
wassriger Salzsaure angeschlcmnii und wiederum filirieri und bei 80°C ini Vakuum gerrockneL. Man erhali 69,3 Teile 
Pigineiildispergator. 

1 0074 1 Die Elenieniaranalysc crgibi 7,4% Schwefel. das enisprichi einem Substituiionsgrad von s = 2,1 . 

Bcispiel 3 b 

|0075| 2,5 Teile Pignicnldispergalor der Fonnel (XXII) gemafi Beispiel 3a) werden in 100 Teilen Wasser suspendiert, 
mil wiissrigcr Nalronlauge 33%ig wird pll 11,1 eingesiellL dann wird eine Losung von 5,1 Teilen Calciumchlorid 98%ig 
in 100 Teilen Wasser zugegeben. Diese Suspension des Pigmenidispergalors wird zu einer Pigmentsuspension gegeben, 
die aus 441,9 Teilen Wasscr und 58,2 Teilen wassrig feuchtein Presskuchen 43%ig eines handelsiiblichen Dioxazinpig- 
mcnis P.V.23 hergeslellt wurdc. Rs wird zum Sieden erhitzi und eine Slunde bei RiickfluG geruhn. Nach Abkiihlen auf 
Raunilempcralur wird filirieri, mil Wasscr gewaschen und bei 80°C geirocknei. Man erhali 26,7 Teile Pigmenizuberei- 
lung. 

[ 0076 1 Die Pigmenlzubereiiung lieferi im PUR-Lack iransparcnle und farbslarke Lackierungen, die Meiailiclackierung 
isi farbsiark und farblief. Die Uberlaekiercchlheit is! einwandfrci. 
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Beispiel 4a 




O 
II 

S-N— (CH 2 ) r COOH 
1 1 H 

\ ° 



(XXIII) 



/ s ca. 0,6 



|0077j In eincm Vierhalskolben werden 372.8 Teiie Chlorsullbnsaure vorgelegi und 57,6 Teile eines Rohpigmenis des 
Kupferphihalocyanins P. Bluel5 eingeiragen und geldsi. Dann wird auf 80°C geheizl und 4 h bei 80°C geriihn. Nach Ab- 
kuhlen auf 75°C werden 53.6 Teile Thionylchlorid bei 75°C in 30min zugelropft. Dann wird auf 85°C geheizt und 2 h 
bei 85°C gerUhri Nach Abkiihlen auf Raumiemperatur wird die Losung auf 2042 Teile Eis wasser, hergestelU aus 1842 
Teilen Eis und °00 Teilen Wasser, gelropft. Das ausgefallene Sulfochlorid wird nilrierl. und mil 750 Teilen kalieni Wasser 
gewaschen. In eincm Vierhalskolben werden 375 Teile Eis, 375 Teile Wasser, 45,5 Teile p-Alanin 98%ig und 66,7 Teile 
33%ige wassrige Naironlauge vorgelegi. und bei 0 bis 5°C der Sulfochloridpresskuchen eingeiragen. Dann wird 1 h bei 0 
bis 5°C ceruhn in 30 min auf 25°C erwaniu, 30 min bei 25°C geriihn, in 30 min auf 50°C erwarml und 30 min bei 50°C 
oeruhri in 30 min auf 70°C erwSrmi und 30 min bei 70°C. geriihrt. Mil 371,7 Teilen 10%iger wassriger Salzsaure wird 
pH 1 ,9 eingeslellt. Das Produki wird filuiert, mil Wasser gewaschen und bei 80°C gelrockncL Man erhali 61 Teile einer 
Pigmentzubereilung. ... t , . • - 

[0078] Die Elemeniaranaiyse ergibt 2.8% Schwefel und 60,9% Kohlensioff. Das entspncht einem Subslitunonsgrad 

von s = 0,6. 

Beispiel 4b (Feinieiliges CuPc) 

1 0079] 200 Teile eines handelsublichen Teirachlor-KupferphthalocyaninpigmenLs P. Blue 15:1 werden in 2000 Teilen 
96%iger Schwefelsaure gcldsl. Die Losung wird in 25 min auf cine Mischung aus 5200 Teilen Eis und 24000 Teilen 
Wasser gcgossen Die Suspension des Pigments wird fillrierl. und mil. Wasser gewaschen. Man erhali. 989,6 Teile wassn- 
cen Piementpresskuchen 205%ig. der in drei Poriionen zu je 329,8 Teilen Pigmenipresskuchen geieilt wird. Eine Por- 
tion dieses Pigmentpresskuchens wird in 1087,7 Teilen Wasser suspendiert, mil 33%iger wassriger Naironlauge wird 
pH 9,5 eingeslellt und es werden 2 Teile eines C l2 -Alkohols zugegeben. Die Suspension wird erne Stundc bei 1 30°C un- 
ler Druck geriihrl. Mil den beiden anderen Poriionen wird ebenso verfahren. Die drei Suspensionen werden vereinigi, fil- 
lrierl und gewaschen. Man erhali 858 Teile wassrigen Pigmenipresskuchen 22,8%ig. 

[0080] 100 Teile dieses Pigmentpresskuchens werden bei 80°C gel.rocknel, man erhali 22,8 Teile trockencs Pigment. 

Beispiel 4c 

1 0081] 103,3 Teile des gemaB Beispiel 4b) hergesiellien Pigmentpresskuchens 22,8%ig werden in 366,8 Teilen Wasser 
suspendiert Mil 33%iger wassriger Naironlauge wird pH 8,3 gestellU dann wird auf 60°C geheizl.. 
|00X?] Es werden 24 Teile Pigmeni dispergalor dcrFomiel (XXIE) gemaB Beispiel 4a) in 200 Teilen Wasser suspen- 
diert mil 33%iger wassriger Naironlauge wird pH 10,8 geslellt, und dann werden 20 Teile Aluminiunisullai-lSHydral 
zuoegeben Diese Mischung wird zu der 60°C warmen Pigmenisuspension gegeben. Es wird 30 min bei 60°C geruhrl, 
dann wird fillrierl mil Wasser gewaschen und bei 80°C geirocknel. Man erhali 25.5 Teile Pigmenlzubereitung. 
1 0083J Die Pigmentzubereilung lieferi im PUR-Lack iransparenle und t'arbslarke Lackierungen, die Meialbclackicrung 
ist farbsiark und farbiief. Im Vergleich zu einer Lackierung vom gemaB Beispiel 4b hergesiellien irockenen Pigmeni 
ohne Pignienldispergalor ist siedeullich farb starker, der Metalliclack ist mcrklich brillanter. 

Patenianspruche 



15 



20 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



1 . Pigmenldispergator der allgemeinen Formel (I), 
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[ o. 




— COO" E + /. 



(I) 



vvonn 

Q' ein Rcsl cincs organischen Pigments aus der Gruppe dcrPcrinon-, Chinacridon-, Chinacridonchinon-, Anthan- 

thron-, Indanlhron-, Dioxazin-, Dikeiopyrrolopyrrol-, Indigo-, Thioindigo-, Thiazinindigo-, Isoindolin-, Isoindoli- 

non-, Pyranthron-. Isoviolanlhron-. Flavanthron- oder Anlhrapyrimidin-Pigmenic isi: 

s eine Zahl von 1 bis 5 darslelli; 

n eine Zahl von 0 bis 4 darslelli; 

vvobei die Summe von s und n 1 bis 5 beiragt; 

R 1 einen bivalenten verzweigten oder unverzweigien, gesattigten oder ungesauiglen, aiiphatischen Kohlenwasser- 
sluffresl mil 1 bis 20 C-Alomen, oder einen Cs-CrCycloalkylenresU oder einen bivalenten aromalischen Rest mil 3 , 
2 oder 3 aromalischen Ringcn, wobci die Ringc kondensien vorliegcn oder durch cine Bindung vcrkniipft. sein kon- 
nen. oder einen heterocyclischen Rest mil 1 , 2 oder 3 Ringen, enlhallend 1 . 2, 3 oder 4 Heteroalome aus der Gruppc 
O. N und S. oder einc Kombinalion davon bedeutet ; wobei die gcnannien Kohlenwassersioff-, Cycloalkylen-, Aro- 
maien- und Heieroaromalen-Resle durch 1 , 2. 3 oder 4 Subsiiiuenien aus der Gruppe OH, CN, R CI. Br, N0 2 CF 3 
d-Ce-Alkoxy, S-CVQi-Alkyl, NHCONFfc NHC(NH)NH*, NHCO-C r CVAlkvl, d-CVAIkvI, COOR 2 " 
CONR 20 R 2 1 , NR 20 R 2 1 S0 3 R 2 ° oder SO 2 -NR 20 R 21 subslituieri sein konnen, wobei R 20 und R 2 1 gleich oder verschie- 
den sind und Wassersioff, Phenyl oder CpQ-Alkyl bedeuien; 
R 3 Wassersioff, HR ! oder R'-COO'E* bedeutet; 

E + und G + unabhangig voneinander H + oder das Aquivaleni. M m+ /m eines Mclallkaiions M ra+ aus der 1. bis 5. 
Hauplgruppe oder aus der 1 . oder 2. oder der 4. bis 8. Nebengruppe des Periodensyslenis der chemischen Elemenle 
bezeichnel, wobei ni eine der Zahlen 1 . 2 oder 3 ist; ein Ammoniuinion N + R 9 R u, R ll R 12 

wobei die Subsiiiuenien R 9 , R 10 , R 11 und R 12 unabhangig voneinander jewei Is ein Wasserstofraiom. Ci-C 30 -Alkyl, 
C 2 -C 30 -Alkenyl, C 5 -C 30 -Cycloalkyl, Phenyl, (C r C 8 )-AIky]-phenyi, (C|-C 4 )-Alkylen-phenyl, oder einc (Poly)alky- 
lenoxy-gruppe der Formel -[CH(R 80 )-CH(R 80 )-O] k -H sind, in der k eine Zahl von 1 bis 30 ist und die beiden Resie 
R 80 unabhangig voneinander Wassersioff, C r C 4 -Alkyl oder, solern k > 1 isi, eine Kombinalion davon bedeuien; 
und worm als R 9 , R 10 , R M und/oder R 12 ausgewiesenes AlkyI, Alkenyl, Cyciophenyl, Phenyl oder Alkylphenyl 
durch Amino, Hydroxy, und/oder Carboxy substiluiert sein konnen; 

oder wobei die Subsiiiuenien R 9 und R 10 zusammen mil dem quartaren N-Aioni ein ftinf- bis siebenghedriges ge- 
sattigtes Ringsysiem, das ggf. noch weitere Heteroalome aus der Gruppe O, S und N enthall., bilden konnen; 
oder wobei die Subsiiiuenien R 9 r R 10 und R 11 zusammen mil dem quartiiren N-Atoni ein ftinl- bis siebenghedriges 
aromatisches Ringsysiem, das ggf. noch weitere Heteroalome aus der Gruppe O, S und N enihall und an dem ggf. 
zusaizliche Ringe ankondensierl sind, bilden konnen; 
oder worin E + und/oder G + ein Ammoniumion der Formel (la) bedeutet.. 



R16 

\ 

N- 

/ 
R 15 



R 17 \ 



-T-N- 



R18 



/ 



(la) 



worin 

' Rl5 * R «T Rl? und unabhkn Sig voneinander Wassersioff oder eine (PolY)alkYlenoxyoruppc der Fonnel - 
[CH0^ 80 )-CH(R S0 )O] k -H bedeuten, in der k eine Zahl von 1 bis 30 isi und die beiden Resie R* unabhangig vonein- 
ander Wassersioff, C1-C4- AlkyI oder, sofem k > 1 isi, cine Kombinalion davon bedeuien; 
q eine Zahl von 1 bis 10; 
p eine Zahl von 1 bis 5, wobei p < q + 1 ist; 

T einen verzweigten oder unverzweigien C 2 -C 6 -Alkylenresi bcdcuicl; oder worin T, wenn r > 1 ist. auch eine Kom- 
binalion von verzweigten oder unverzweigien C 2 -C 6 -Alkylenresten sein kann. 
2. Pigmenldispergaior nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnct, dass 
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s cine Zahl von I bis 3, n cine Zahl von 0 bis 2, 
und die Sunmie aus n und s cine Zahl von 1 bis 3 isi, 

3. Pigmcnidispergaior nach Anspruch 1 ode-r 2, dadurch gekennzeichnei., dass R cine verzwcigic odcr unvcr- 
zweigie CpCio-AIkylcn-Gruppc oder ein Phcnylenrcsi bcdcuieL ? 

4. Pignienidispergaior nach einem oder nichreren dcr Anspriichc 1 bis 3, dadurch gekennzeichnei, dass R i W;*sser- s 
siolToderCi-CVi-Alkyl bcdcuiet. . %+ 

5. Pigmcnidispergaior nach cineni oder mehreren der Anspriichc 1 bis 4, dadurch gekcnnzeichncU dass E und G 
die Bcdeuiun° H + oder Na + haben, oder wobei ini Falic des Aquivalenls M ,TH Vni das Mel all kali on M ,n+ die Bedeu- 
lung Ca 2+ . Sr* Ba 2+ odcr A! :i+ hat. 

6. VerJahren zur Hcrsiellung eines Pigmenidispergaiors nach einem oder niehreren der Anspruche 1 bis 4, dadurch 10 
gekennzeichnei, dass man ein organisches Pigment aus der Gruppc der Perinon-, Chinacridon-, Chinacridonchinon- 

, Anlhanthron-, Indanlhron- ? Dioxazin-, Diketopyrrolopyrrol-, Indigo-, Thioindigo-, Thiazinindigo-, Isoindolin-, 
Isoindolinon-, Pyranihron-, Tsoviolanihron-, Flavanlhron- oder Anihrapyrimidin-Pigmcni.e chlorsulfonieri.. das enl- 
siandene Sulfochlorid mil einer Aminocarbonsaure dcrFonnel (V), 

15 

R 2 

Hh/ (V) 

^R 1 COOH 20 

umscizi, und gegebenenfalls die freie Saure mil eincm G + oder E + zugrundeliegenden MeiallsaJz oder Ammonium- 
salz umselzl. 

7. Pigmenizubereitung, gekennzeichnei durch einen Gehall. an 

a) mindesiens eineni organischen Pigmenl und 2 ^ 

b) mindesiens einem Pigmenldispergalor der Funnel (II), 



30 



35 



40 



worin 

Q 2 ein Resi eines organischen Pigments aus der Gruppe der Phihalocyanin-, Azo-. Benzimidazolon-, Disazokon- 45 
densaiions-, Perinon-, Chinacridon-, Chinacridonchinon-, Anlhanthron-, Indanlhron- : Dioxazin-, Dikelopyrrolo- 
pyrrol-. Indigo-, Thioindigo-, Thiazinindigo-, Isoindolin-, Isoindolinon-, Pyranihron-, Isoviolanlhron-, Flavan- 
lhron- odcr Anlhrapyrimidin-Pigmenle isi; und 

s, n, R l , R 2 , E + und G + die in den Anspruchen 1 bis 5 genannten Bedeutungen haben. 

8. Pigmenizubcrcilung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnei, dass das Pigment gemaB a) ein Perylcn-, Peri- 50 
non-, Chinacridon-, Chinacridonchinon-, Anthrachinon-, Anlhanthron-, Benzimidazolon-, Disazokondensai.ions-, 
Azcv. Tndanlhron-, Phihalocyanin-, Triarylcarbonium-, Dioxazin-, Aminoanthrachinon-, Dikeiopyrrolopyrrol-, In- 
digo-, Thioindigo-, Thiazinindigo-, Isoindolin-, Isoindolinon-, Pyranihron-, Isoviolanthron-, Flavanlhron-, Anthra- 
pyrimidin-Pignienl odcr ein PigmemruB; oder ein Mischkrisiall oder eine Mischung davon isi. 

9. Piginenizuberciiung nach Anspruch 7 oder 8, besichend im wesenUichen aus 55 

a) 50 bis 99,9 Gcw.-% mindesiens eines organischen Pigment gemaB a), 

b) 0,1 bis 25 Gew.-% mindesiens eines Pigmenidispergaiors der Fonnel (II), 

c) 0 bis 25 Gcw.-% an Ililfsmilteln, wobei die Amcile der jeweiligen Komponcnicn auf das Gesamtgewicht 
der Zubcrciiung ( 1 (X) Gcw.-%) bezogen sind. 

10. Vcrfahren zur Hcrsiellung einer Pigment7.ubereil.ung nach mindesiens einem der Anspruche 7 bis 9, dadurch 60 
gekennzeichnei., daB man den oder die Pignienldispergator(cn) gemaB b), das oder die Piginenl(e) gemaB a) und ge- 
gebcnenfalls die Koniponcnie c) miteinander mischi oder wahrend des Hersiellungsprozesses des Pigments oder 
Pigmenidispergaiors aufcinandcr einwirken liiBl. 

1 1 . Verwendung einer Pigmenlzubereitung nach einem oder mehreren der Anspruche 7 bis 9 zum Pigmentiercn von 
hochmolekularen organischen Maieriaiien naturlichcr oder syntheiischer Herkunfi, insbesondere von Kunstsioflen, 
Hansen, Lackcn, Anslrichfarben, elcktrophoiographischcn Tonern und Ent.wicklem, sowic von Tinien und Druck- 
farben. 
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